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La presente invention concerne la fabrication de produits 
de construction a base d'argile et, plus pr§cis€ment, de produits 
obtenus par un durcissement sans cuisson de l'argile. 

II est connu de durcir l'argile, sans cuisson, par 
utilisation de ciment, le melange d'argile et de ciment recevant 
un apport d'eau n§cessaire au processus de durcissement. 

Une telle technique est dtlcrite par exemple dans le 
brevet frangais n° 75 12116. 

La pr§sente invention a pour but de perf ectionner cette 
technique et d'obtenir des produits de meilleure qualite. 

On y parvient, selon la pr§sente invention, en soumettant 
le produit durci a une operation de trempage dans l'eau ou autre 
milieu aqueux. 

On obtient les meilleurs r§sultats, suivant une autre 
particularity de l f invention avec des compositions a base 
d'argile et de ciment qui comprennent une proportion eievee de 
materiaux inertes vis a vis de l'eau, soit, de fagon typique, 
de 30 a 60% en poids de mat§riaux inertes par rapport au poids 
total de la composition durcissable de depart. 

Ces materiaux inertes sont de preference des materiaux de 
grosse granulometrie comme du laitier de haut fourneau, de la 
chamotte de terre cuite, etc., mais on peut, si on le desire, 
utiliser des materiaux plus fins comme du sable ou des pouzzolanes 
par exemple. 

La proportion de ciment dans la composition de depart est 
normalement de 5 a 20% en poids par rapport au poids total de la 
composition durcissable et, plus particuli&rement, de 6 a 12%. 

La composition peut contenir des adjuvants comme des 
agents plastifiants notamment. 

On utilise de preference un plastifiant pour b§ton, comme 
par exemple les plastifiants liquides SEMAPLAST B et FLUIDIPLAST 
(commercialis§s par la Soci§t£ TEXCHIM) ou des hydrophobants 
pour sol comme par exemple l'hydrophobant pulverulent CRETASOL 
(commercialise par la Societe BLANC S MINERAUX DE PARIS). 

La proportion de plastifiant est typiquement de 2 a 4% 
en poids par rapport au poids de la composition durcissable de 
depart. G 
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De tels agents facilitent le fagonnage par extrusion. 

On d§crira ci-aprSs un exemple typique de mise en oeuvre 
de 1* invention. 

On utilise comme composant de base de l'argile. II s'agit 
5 d'une argile de carri£re qui est pr§par§e comme pour la fabrica- 
tion de produits de terre cuite classique. 

Cette argile de carri&re comprend de 5 a 20% d'eau. 

II s'agit done d'une p&te plus ou moins humide a laquelle 
on ajoute les autres constituants (mat§riaux inertes, ciment, 
10 plastifiant) pour obtenir la composition durcissable de depart. 

La proportion d' argile dans cette composition est de 
pr€f§rence comprise entre 30 et 60% en poids par rapport au poids 
de la composition de depart. 

Une addition d'eau a cette composition est g§n§ralement 
15 n§cessaire, a raison de 20 i 25% en poids d'eau par rapport au 
poids de la composition, afin d' obtenir une pate homogSne 
plastique qui se pr§tera au fagonnage par extrusion ou pressage. 

La pa*te est homog£n§is§e dans un mglangeur, ex trudge 
a travers une fili&re pour obtenir une forme et couple a la 
20 longueur . 

On laisse durcir le produit obtenu pendant un certain 
temps et, par exemple, de deux & vingt-quatre heures. 

De fagon typique, on soumet le produit durci & un 
traitement d 'hydratation par trempage dans l'eau pendant une 
25 dur§e de l'ordre de vingt-quatre a quarante-huit heures. 

Cette operation permet le dSveloppement de composes qui 
assurent une bonne cohesion a 1' ensemble du mat€riau, cohesion 
qui se traduit par une bonne stabilitg dimensionnelle 1 l'eau et 
a 1'humiditS. 

30 L' invention s' applique a la fabrication de tout produit de 

construction a base d' argile et notamment de briques et de 
panneaux de cloisons ou <3e murs. 
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REVENDICATIONS 



1- Proc£d§ pour f abriquer sans cuisson un produit de 

construction a base d f argile qui comiporte une operation de 
durcissement d'un m§lange fagonn€ comprenant de l'argile, du 
ciment et de l'eau, caract£ris£ en ce qu'on soumet ensuite le 
5 produit durci obtenu a une operation de trempage dans l'eau ou 
autre milieu aqueux. 

2. Proc£d§ selon la revendication 1, caract£ris£ en ce que 
la dur§e du trempage est de 24 a 48 heures. 

3* Proc§d§ selon la revendication 1 ou 2, caract§ris§ en ce 

lO que la dur€e du durcissement est de 2 a 24 heures. 

4^ Composition durcissable a base d'argile et de ciment pour 
la mise en oeuvre d'un proc£d§ selon l'une des revendications 
113, caract§ris§e en ce qu'elle comporte ggalement des mat§riaux 
inertes vis a vis de l'eau en proportion de 30 I 60% par rapport 
15 au poids total de la composition. 

5 > Composition selon la revendication 4, caract§ris€e en ce 

qu'elle comprend Sgalement des agents plastifiants a raison de 
2 a 4% en poids par rapport au poids total de la composition. 

6. Composition selon la revendication 5, caract§ris§e en ce 
20 que le plastifiant est choisi parmi les plastifiants pour bSton 

et les hydrophobants pour sol. 

7. Composition selon l'une des revendications 4 a 6, 
caract§ris§e en ce qu'elle comprend de 30 a 60% d'argile en poids 
par rapport au poids total de la composition. 

25 1L. Composition selon l'une des revendications 4 a 7, 

caract§ris£e en ce qu'elle comprend de 5 a 20% en poids de ciment 
par rapport au poids total de la composition. 

9. Composition selon la revendication 8, caract§ris6e en ce 
qu'elle comprend de 6 a 12% de ciment par rapport au poids 

30 total de la composition. 

10 . Les produits durcis obtenus par un proc6d§ selon l'une 
des revendications 1 a 3 ou a partir d'une composition selon 
l'une des revendications 4 a 9. 



